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= (54) Title: ABRASIVE ITEM FOR CLEANING WITH SCENTED ABRASIVE FIBRES 

(54) Titulo: ARTTCULO ABRASrVO PARA LA LIMP1EZA DEF1BRAS ABRASTVAS PERFUMADAS 

(57) Abstract: The invention relates to an abrasive cleaning item comprising dispersed abrasive particles and microencapsulated 
particles of an aromatic substance contained in urea-formaldehyde walls, said particles being dispersed in a three-dimensional net- 
. _ work of non fibres and stuck to said network by means of a resin adhesive. The inventive item, which can take any geometrical shape, 
|^ gives the user a sensation of cleaning through the constant presence of a fresh aroma which is associated with cleaning. Said aroma 
00 remains throughout the entire use life of the abrasive item owing to the partial rupture of the microcapsules resulting from normal 
l/^ use of the item. The invention also relates to the method of producing the inventive abrasive item. 

o 
o 

(57) Res u men: La presente invencion se relaciona con un artfeulo abrasivo para limpieza. compuesto por partfculas abrasivas dis- 
• persas y partfculas microencapsuladas de una substancia aromatizante contenida en paredes de ureaformaldehfdo, a traves de una red 
tridimensional de flbras no tejidas, adheridas a la misma por un adhesivo resinoso. El artfeulo de cualquier forma geometrica ofrece 
Q al usuario una sensacion de limpieza por la presencia constante de un aroma "fresco" asociado con esta; este aroma se mantiene 
durante toda la vida util del artfeulo abrasivo por la ruptura parcial de las microcapsulas por efecto del uso normal del artfeulo. La 
invencion se refiere tambien al proceso para la produccion de dicho artfeulo abrasivo. 
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ARTICULO ABRASIVO PARA LA LIMPIEZA DE FIBRAS ABRASIVAS PERFUMADAS 



CAMPO TECNICO 

5 

La presente invencion se relaciona con un articulo 
abrasivo para la limpieza y fregado y aplicaciones 
similares de naturaleza domestica e industrial, y mas 
particularmente, un producto abrasivo de no tejido 

10 tridimensional que tiene microcapsulas incorporadas 
sujetas mediante la resina utilizada. Las microcapsulas 
contienen substancia aromatizante que se libera cuando 
las microcapsulas se rompen por el efecto mecanico del 
uso normal del articulo abrasivo, a lo largo de toda la 

15 vida util del mismo. 

ANTECEDENTES 

Los productos abrasivos con base de no tejido son 
20 plenamente conocidos. Muchos de los productos disponibles 
comercialmente comprenden una red de fibras sinteticas no 
tejidas a las que se adiciona abrasivos duros finamente 
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divididos tales como el carburo de silicio, alumina y 
silice. Otros abrasivos suaves incluyen al carbonato de 
calcio y talco. En reiteradas ocasiones, el arte previo 
refiere como un ejemplo de estas fibras, aquella que se 
5 comercializa bajo la marca "Scotch Brite®" y "Buf Puf®" 
de Minnesota Mining and Manufacturing Co, la cual 
contiene particulas de oxido de aluminio o talco 
adheridas para reforzar el poder abrasivo. 

10 Se ha reconocido ampliamente que en muchas aplicaciones 
de limpieza, especialmente en el hogar, el ama de casa o 
el usuario del articulo abrasivo en cuestion, suele 
desecharlo cuando el mal olor se hace notorio y 
constante, aun cuando la fibra como tal aun mantenga sus 

15 propiedades abrasivas. La consecuencia de esto es un 
gasto excesivo en articulos abrasivos de reposicion asi 
como en un desperdicio de material util. 

Una posible alternativa para evitar lo anterior, es 
20 incorporar perfume a los articulos de limpieza, por 
ejemplo, aquellos destinados a los sanitarios y a las 
cocinas, para dar un aroma fresco a las superficies 
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tratadas y a la atmosfera que les rodea, pero se han 
encontrado problemas para realizar esto. 

En el arte previo se describen algunos intentos de 
5 aromatizar los artlculos de limpieza, como por ejemplo se 
describe en la patente britanica GB 1,374,272 (Bayliff 
A., Geoffrey, 1974) en relacion a la impregnacion con 
perfume de almohadillas para limpieza, senalando que el 
recinto de la tela se satura de perfume con las 
10 consiguientes molestias al personal o con la 
contaminacion de otros productos fabricados en la misma 
instalacion, o bien, el hecho de que un perfume apropiado 
para un sanitario puede no ser aceptable para otro tipo 
de productos, otro problema se encuentra en el almacenado 
15 del producto aromatizado junto a otros productos, y el 
empaque no es hermetico, y aun otro problema es el 
desperdicio de perfume debido a la evaporacion durante la 
manufactura o el almacenado del producto. 

20 Una caracteristica importante para estos productos es 
entonces la capacidad de extender su utilidad por un 
largo periodo de tiempo, al retener cantidades de los 
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ingredientes funcionales (perfumes o fragancias) en tanto 
que solamente se expone una porcion de ellos a los 
alrededores. El control de la velocidad de liberacion se 
puede lograr en una variedad de formas, incluyendo la 

5 difusion a traves de los intersticios de una red, 
forzando el ingrediente a la superficie por compresion de 
los intersticios y ruptura de burbujas o celulas internas 
en la matriz de material de soporte . Una solucion que se 
describe en esa patente, es la inclusion de capsulas 

10 fragiles, de muy pequeno tamano y llenas de perfume, que 
pueden ser incorporadas al relleno de una almohadilla de 
limpieza; una modalidad alternativa es el empleo de 
capsulas con una pared soluble al agua, misma que se 
disuelve precisamente cuando la almohadilla se humedece 

15 para su uso. Se sugiere que el perfume puede ser oleoso o 
de base oleosa, el material de la almohadilla puede ser 
pulpa, tejido crepe o telas de desecho no tejidas; las 
capsulas pueden ser dispersas en el material de relleno o 
adheridas a las almohadillas por medio de un adhesivo o 

20 por impresion, como una mezcla viscosa en un diluyente 
apropiado o incluso como una tableta ef ervescente . 
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La patente US 4,514,461 (Yen-Kong Woo, 1985) describe una 
tela impregnada con burbujas de tamafio microscopico en 
forma de capsulas fragiles, dentro de los intersticios de 
las fibras interiores del cuerpo de la tela, que puede 
5 ser tejida o no tejida, de manera que permanecen dentro 
de la tela y pueden ser invisibles en su superficie a fin 
de no alterar su apariencia; las telas descritas en la 
patente incluyen algodon, lana, seda y telas sinteticas. 

10 El proceso empleado para embeber las microparticulas en 
la tela consta de tres etapas: a) asperjado o saturacion 
de la tela con una solucion de las capsulas en un 
adhesivo tal como latex acrilico; b) rolado entre dos 
cilindros calientes con igual presion y temperatura para 

15 asegurar una penetracion uniforme y profunda y eliminar 
particulas en la superficie, y c) curado del adhesivo. 

Las patentes US 4,882,220 y US 4,917,920 (Ono, Akira et 
al, 1989, 1990) describen una estructura fibrosa 
20 aromatica, tal como telas o similares, provistas con 
microcapsules que encapsulan un perfume; las 
microcapsulas son compuestas por una pared externa 
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comprendiendo una resina con base formaldehido del grupo 
de resinas urea-f ormaldehido y resinas melamina- 
f ormaldehido, las microcapsulas se adhieren a una base 
fibrosa de una fineza de 0.7 denier o menos, que retienen 
5 a las microcapsulas en los intersticios de su estructura 
fibrosa . 

El proceso de fabricacion del tejido se describe en la 
patente '920, y comprende aplicar un liquido conteniendo 
10 microcapsulas compuestas por la pared de resina base 
formaldehido y una substancia aromatica y una emulsion de 
prepolimero de organopolisiloxano reactivo a la 
temperatura y secar la estructura fibrosa a menos de 
150°C para fijar las microcapsulas a las fibras. 

15 

En la propia descripcion del arte previo de estas 
patentes, se hace una revision muy completa de los 
intentos por aplicar una substancia aromatica en lo que 
llaman un "sistema cerrado" (la encapsulacion en 
20 microcapsulas) a una tela y luego convertir este sistema 
cerrado a un "sistema abierto" por la ruptura de las 
microcapsulas debido a los esfuerzos aplicados a las 
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mismas para emitir la fragancia durante el uso de la 
tela. Se citan como arte previo lo siguiente: un metodo 
de aplicacion de una mezcla de microcapsulas encapsulando 
una preparacion liquida para sanitarios con un bano 

5 adhesivo conteniendo una resina de melamina, a una tela 
(patente britanica 1,401,143); un metodo de adhesion de 
microcapsulas encapsulando un perfume con la ayuda de un 
removedor de capsula conteniendo principalmente una 
substancia organica cationica tal como sales cuaternarias 

10 de amonio o similares y una sustancia organica no ionica 
tal como esteres de sorbitan o similares (solicitud de 
japonesa 52-31,200); un metodo para preparar toallas 
aromaticas por la aplicacion de una mezcla liquida de 
microcapsulas conteniendo un perfume con una resina 

15 acrilica, a una tela para toalla (solicitud de patente 
japonesa 58-4,886); un metodo para preparar telas 
impresas emisoras de fragancia por la impresion de una 
pasta compuesta con un material termoplastico, un agente 
espesante y microcapsulas encapsulando un perfume 

20 (solicitud de patente japonesa 53-47,440 y 53-49,200); un 
metodo para preparar telas impresas emitiendo fragancia 
por la termotransf erencia de una capa de adhesivo 
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comprendiendo un pigmento, una resina de alto peso 
molecular, microcapsulas de un perfume, etc, a una tela 
(solicitud de patente japonesa 53-106,885). 

5 Todos estos metodos ofrecen una adherencia pobre que 
resulta en una baja resistencia al lavado. El uso de 
altas temperaturas, aunque mejora la adhesividad, 
conlleva problemas de desnaturalizacion de los perfumes o 
el colapso de las microcapsulas debido a la vaporizacion 

10 del perfume que ocurre debido a la alta temperatura. 

Se hace enfasis en que las fibras de nylon, debido a su 
superficie tan tersa, ofrecen un alto grado de dificultad 
para que las microcapsulas se adhieran de manera 
15 suficiente. 

La liberacion del ingrediente activo de las 
microcapsulas, puede ser por difusion, volatilizacion, 
presion o agitacion. La liberacion puede ser gradual 
20 cuando la difusion o volatilizacion simples estan 
involucradas, o bajo demanda cuando se involucran la 
presion o la agitacion, o una combinacion. Las particulas 
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mismas pueden ser rigidas o compresibles . La sustancia 
encapsulada pusde ser fluida, incluyendo liquidos 
volatiles y no volatiles o soluciones, un solvente 
soluble o un solido de bajo punto de fusion, o un 
5 semisolido. La liberacion bajo demanda puede lograrse, 
dependiendo de las caracteri sticas del producto, por: 



a) un esfuerzo mecanico externo, presion o restregado 
del articulo sobre una superficie a la que se destina 

10 la sustancia activa, 

b) fusion de las paredes, por aplicacion de calor, por 
ejemplo en aquellos articulos destinados a ser 
utilizados en las proximidades del cuerpo humano, 

c) disolucion en el medio en que se adicionan, por el 
15 contacto con un solvente, secreciones del cuerpo u 

otros liquidos. 



El uso de las particulas (burbujas o microcapsulas ) como 
medios de retencion para las sustancias activas provee un 
20 mayor grado de control sobre su liberacion que en los 
sistemas donde la tela se impregna directamente con las 
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sustancias, como se describio antes en relacion a la 
patente GB 1,374,272. 



Cuando la liberacion es controlada, esta ocurre de manera 
5 mas sostenida proveyendo un suministro continuo fresco a 
la tela y a la atmosfera en que la tela se coloca o a la 
superficie con la que la tela toma contacto. 



Finalmente, cabe hacer notar que en los documentos 
10 discutidos hasta aqui y que se consideran representatives 
del arte previo, la incorporacion de microcapsulas con 
ingredientes activos tales como perfume a soportes de 
matrices de fibra, se limit an a telas, tejidas y no 
tejidas, destinadas a la elaboracion de vestuario o 
15 similares, pero no hay referenda alguna a matrices de 
fibras de mayor espesor, destinadas a la abrasion, 
fregado o lavado, que es el objetivo de la presente 
invencion. 



20 Existen, sin embargo, algunas otras referencias que 
indican el marcado interes por incorporar una serie de 
mejoras a las propiedades de los articulos de limpieza y 
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abrasion por el empleo del microencapsulado de 
ingredientes activos diferentes al perfume o bien, el 
empleo de fragancias como valor agregado a la funcion 
primaria de los articulos: 

5 

■ la patente US 5,876,266 (Miller et al, 1999) describe 
una almohadilla para pulido de obleas de 
semiconductores, en donde dicha almohadilla contiene 
microcapsulas con un ingrediente pulidor; la 

10 liberacion es controlada mediante un parametro de 

pulido . 

■ La solicitud de patente WO 99/51401 (Cheyne, Robert, 
1999) describe una almohadilla para abrasion para uso 
domestico, especialmente en cocina y bano, 

15 comprendiendo una matriz de no tejido en que se ha 

dispersado un compuesto antimicrobial. 

■ La otra referenda, obtenida del site 
http://www.whitemop.com/catalog/24.html, muestra una 
almohadilla para el pulido de pisos fabricado con 

20 fibra natural de coco, el cual libera una fragancia de 

"coco fresco" al humedecer la almohadilla con aceite 
de coco. El desprendimiento del aroma ocurre entonces 
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al operar la maquina de pulido con la almohadilla 
humedecida en el aceite, que es adicionado en su forma 
liquida . 

5 La informacion aqui presentada se considera 
representativa del estado de la tecnica actual, y ha sido 
incluida con el proposito de que una persona con 
conocimientos en la materia pueda establecer que no 
interfiere con la materia de la presente invencion que se 

10 describe a continuacion. 

OBJETIVOS DE LA INVENCION 

A la luz de los problemas que los diversos tipos de 
15 fibras de limpieza del arte previo no han podido 
resolver, la invencion que se describe aqui tiene como 
objetivos los siguientes: 

El objetivo principal de la presente invencion es el 
20 ofrecer un producto de limpieza mejorado, que proporciona 
un aroma agradable durante su uso. Este producto 
consiste de una matriz de no tejido sencilla, al igual 
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que la extension de esta, hecha de una estructura no 
tejida tridimensional constituida de material no tejido 
ademas de una segunda extension de este tipo de 
estructuras que consiste en una estructura no tejida 
5 tridimensional constituida de material no tejido laminado 
y adherido sobre un espumado natural o sintetico, que 
puede ser por ejemplo de poliuretano o celulosa. 

Es otro objeto de la invencion, que el articulo de 
10 limpieza transmita al usuario una impresion de limpieza 
debido a la presencia de un olor que se asocia con la 
eliminacion de suciedad, mugre o cochambre de las 
superficies que se lavan, por ejemplo, utensilios de 
cocina, estufas, lavabos, etc. 

15 

Es otro objeto de la presente invencion, que el aroma 
adicionado al articulo de limpieza se conserve durante 
toda la vida util del mismo. 

20 Es aun otro objeto de la presente invencion, permit ir el 
optimo aprovechamiento de la vida util del articulo de 
limpieza, evitando que sea desechado por el usuario 
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debido a la presencia de malos olores, cuando el articulo 
aun mantiene propiedades abrasivas, disminuyendole gastos 
innecesarios . 

Es otro objeto de la presente invencion, el describir el 
5 proceso de la incorporacion de las microcapsulas sobre 
las estructuras tridimensionales no tejidas constituidas 
por un material no tejido, donde dichas microcapsulas 
pueden contener como una extension de la aplicacion de 
este tipo de estructuras, no solo perfumes o fragancias 
10 como elementos aromatizantes , sino tambien 

antibacteriales y fungicidas como elementos 
desinf ectantes, detergentes, jabones, desengrasantes, 
tensoactivos como agentes limpiadores o exfoliantes, 
astringentes y vitaminicos como compuestos para limpieza 
15 facial o limpieza de piel en general. 

BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION 

La presente invencion se refiere a un articulo para la 
20 limpieza novedoso, consistente en una red de fibra 
abrasiva no tejida, del tipo de las fibras abrasivas 
comunmente conocidas en el mercado, que tienen como 
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soporte una red o matriz de fibras polimericas no tejidas 
del tipo de fibra de Nylon de alta tenacidad, de baja 
tenacidad o reciclada, o fibra poliester, recubierta por 
particulas abrasivas dispersas a traves de la red 

5 tridimensional de fibras no tejidas, y adheridas a la 
misma por un adhesivo resinoso fenolico o tipo latex; 
dicho articulo para la limpieza, por ejemplo la fibra 
abrasiva Scotch-Brite® o el Buf Puff® de Minnesota Mining 
and Manufacturing Co, siendo mejorado por la 

10 incorporacion de microcapsulas como se describe por 
Matson en la patente US3,516,941 conteniendo un perfume 
de base oleosa encapsulado que se libera al ambiente por 
rotura de las esferas provocada por la accion mecanica de 
fregado del articulo de limpieza sobre la superficie a 

15 tratar. 

El procedimiento para la fabricacion de la fibra abrasiva 
es ya conocido en el arte y consta de las etapas 
principales de : 

20 

a) Preparacion del sustrato fibroso no tejido a partir de 
fibras polimericas, 
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b) Aplicacion de un lodo conteniendo en suspension las 
particulas abrasivas, adhesivo, pigmento, y aditivos, 
por medio de un proceso de Roll coat conocido en el 
arte, 

5 c) Aplicacion de una capa de lodo de caracteristicas 
similares al anterior, por un proceso de asperjado 
(Spray coat) sobre una o ambas caras del sustrato de 
f ibra, 

d) Curado de las resinas por horneado. 

10 

La incorporacion de las microcapsulas se hace en el lodo 
que se aplica al sustrato en las etapas de Roll Coat y 
Spray Coat. 



15 Las microcapsulas con estructura de urea actualmente son 
empleadas en aplicaciones textiles, medicas y de 
cosmeticos. Una de sus principales cualidades es que con 
el esfuerzo mecanico, las particulas logran romperse para 
liberar la fragancia base aceite contenida en ellas, esta 

20 caracteristica es requerida para garantizar que las 
microparticulas soportan las condiciones de proceso, y su 
permanencia en el sustrato de no tejido por un tiempo 
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similar a la vida util del articulo abrasive Las 
microcapsulas como aquellas que se describen en la 
patente US3,516,941 por Matson, son un ejemplo de las 
microcapsulas que pueden ser utilizadas en las 
5 almohadillas de limpieza de esta invencion. 



WO 03/005876 



PCT/MX01/00048 



18 

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION 

Una red para usarse con la presente invencion comprende 
preferentemente una red no tejida abierta de fibras que 

5 pref eriblemente han sido unidas una a otra en sus puntos 
de contacto mutuo por una resina de pre-adhesion curada . 
La red no tejida adecuada para uso en los articulos de la 
invencion puede hacerse a partir de una construccion de 
soporte de aire, cardado, tejido de punto, torcido, 

10 tejido en humedo o por fusion. En una modalidad preferida 
de la invenci6n, la red no tejida es un substrato no 
tejido soporte-aire tridimensional, elevado, abierto, 
como el descrito por Hoover et al en la patente americana 
2, 958, 593. 

15 

La red es hecha de una fibra sintetica adecuada, capaz de 
soportar las temperaturas a las cuales se impregnan 
resinas, y de adhesivos aglutinantes que son curados sin 
deterioro. Las fibras adecuadas para uso en los articulos 
20 de la invencion incluyen fibras naturales y sinteticas y 
mezclas de ellas; fibras sinteticas incluyen 
preferentemente aquellas hechas de poliester, nylon de 
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alta o baja tenacidad, polipropileno, acrilico, rayon, 
acetato de celulosa, copolimeros de cloruro de vinilo- 
polivinilideno, copolimeros de cloruro de vinilo- 
acrilonitrilo y otros . Las fibras naturales adecuadas 
5 incluyen aquellas de algodon, lana, yute y canarao. 

La red no tejida se forma facilmente en una maquina 
"Rando Webber" (de Rando Machine Company, Nueva York.) o 
mediante otros procesos convencionales . 

10 

La fibra 6,10,13,17,70,110,120 y 200 denier que se emplea 
en la modalidad preferida de la invencion, y que es un 
material muy satisf actorio para la capa abrasiva de red 
de fibra sintetica no tejida, es el Nylon staple 6.6 
15 poliamida, cuya seccion transversal es de forma circular; 
esta fibra forma la red no tejida; los pesos de fibra a 
la salida de la etapa de formado del velo de fibra varian 
entre 100-200 g/m 2 . 

20 La red no tejida se somete entonces a un recubrimiento en 
que aplica el adhesivo o precursor de recubrimiento a la 
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red, como por ejemplo, por contacto con rodillos ("Roll- 
coat" ) . 



En una etapa posterior, la red se somete a un nuevo 
5 recubrimiento por asperjado o rociado ("Spray-coat"). El 
rociador de particulas recibe una mezcla de 
aire/particula abrasiva proveniente de un lecho 
fluidizado. Las particulas abrasivas y microcapsulas son 
fluidizadas en el lecho mediante aire fluidizante. La 
10 velocidad de flujo del aire fluidizante debe ser 
suf icientemente alta para provocar la f luidizacion, sin 
ser tan alta como para causar "agujeros de gusano" a 
traves del lecho. 

Tales recubrimientos son bien conocidos en el arte y no 
15 necesitan ser descritos con mayor detalle aqui . 
Finalmente, la red ya recubierta se somete a curado de 
las resinas antes de ser embobinada y/o cortada para su 
distribucion y uso. 

Las particulas abrasivas adecuadas para la inclusion en 
20 los articulos abrasivos de la presente invencion incluyen 
todas las particulas abrasivas finas conocidas, como 
oxido de aluminio, carburo de silicio, silicatos, talcos 
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o carbonatos; o particulas polimericas como PVC, melamina 
o polietileno de ultra alto peso molecular. 
Pref eriblemente, tales particulas abrasivas finas son 
provistas en una distribucion de tamafios de partlcula con 
5 un diametro de partlcula medio de aproximadamente 10-250 
micras o menos. 

Estan incluidas entre los varios tipos de minerales 
abrasivos utiles en la presente invencion las particulas 
de oxido de aluminio, incluyendo oxido de aluminio 
10 ceramico, oxido de aluminio tratado por calor y oxido de 
aluminio fundido-blanco. 

Las f ormulaciones a emplearse en la modalidad preferida 
de esta invencion, son como se muestra a continuacion : 
Tabla 1 . Composicion preferida del recubrimiento 
15 abrasivo. 



COMPONENTE 


PORCENTAJE 


Resina fenolica 


20-65 


Pigmento 


0.5-1.0 


Agua 


12-30 


Elemento abrasivo tal como se 




describio en el texto 


15-65 


Surf actante 


0.5-1.5 


Microcapsulas con perfume 


0.001-15 



donde todas las cantidades indicadas estan expresadas 
como porcentaje en peso y donde: 
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La resina fenolica se eraplea como una resina de 
preadhesion para unir entre si las fibras de la red en 
sus puntos de contacto, esta resina es fenolica base 
agua, obteniendose un peso anadido seco dentro de un 

5 rango de 150-300 g/m 2 . Las particulas del mineral y las 
microcapsulas de perfume se distribuyen de manera 
aleatoria entre el tejido de fibra, anclandose gracias a 
la resina fenolica, extendiendose a traves de la red de 
fibra hacia el interior y exterior. La duracion del 

10 producto final se garantiza por la fuerza que proporciona 
la resina fenolica. 



El pigmento es una dispersion colorante base agua, que 
proporciona la coloracion requerida al material. La 
15 adicion del pigmento obedece a la necesidad de ofrecer al 
usuario una forma de facil identif icacion del grado de 
abrasividad disponible en el articulo, pudiendose emplear 
diferentes colores para diferentes grados de abrasion del 
producto final. 

20 

El mineral de oxido de aluminio consiste en mezclas de 
los siguientes componentes: 
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Tabla 2 . Composicion pref erida del mineral abrasivo . 



COMPONENTE 


PORCENTAJE 


Oxido de aluminio 
Oxido de titanio 
Silica 

6xido ferrico 


94.5 +/- 1.5 
3.0 +/- 0.4 
1.4 +/- 0.8 
0.5 +/- 0.1 



El surfactante tiene la funcion de homogeneizar la mezcla 
5 para su aplicacion al sustrato de fibra; un ejemplo del 
surfactante a emplearse es el comercializado bajo el 
nombre de Surfynol DPM104 o CT171, como se describe en la 
solicitud de patente mexicana numero 



(Maldonado, 2001) . 

10 

Las microcapsulas con perfume se producen a partir de una 
mezcla de ingredientes consistente de: 



Tabla 3 . Composicion pref erida para la f ormacion de las 
15 microcapsulas de perfume . 



COMPONENTE 


PORCENTAJE 


Decametilciclopentasil oxano 


35-40 


Fragancia base aceite 


25-30 


Urea 


15-25 


Agua 


< 2 


Octametilciclotetrasil oxano 


< 2 


Formaldehido 


< 0.04 
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El resto de los ingredientes de las microcapsulas son 
aquellos relacionados con la composicion de los 
ingredientes contenidos en su interior. Matson en la 
patente US3,519,641 muestra el mecanismo de la 

5 construccion de la microcapsula con la formulacion 
mostrada en la tabla 3. La presentacion de las 
microcapsulas, el lodo o "slurry" y el polvo seco 
conteniendo la fragancia base aceite en la estructura de 
polioximetilen urea, el cual permite su incorporacion 

10 posterior a la resina fenolica como se establece en la 
tabla 1. 

Las microcapsulas conteniendo la fragancia base aceite en 
su interior, tanto en su forma liquida ("slurry") como 
deshidratadas, son adecuadas para ser agregadas en las 

15 f ormulaciones para fibras abrasivas a fin de desarrollar 
un aroma en la solucion de lavado y en la fibra misma, 
debido a que la estructura de urea que rodea a las 
microcapsulas puede romperse cuando se le somete a un 
esfuerzo fisico de la magnitud del que se aplica a la 

20 fibra cuando se le emplea para tratar superficies como 
ceramica, acero, aluminio, vidrio, melamina, PVC, 
materiales antiadherentes, fierro y los demas que se 
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presentan en las aplicaciones domesticas e industriales 
comunes . 

Algunos problemas que se enfrentaron al tratar de 
incorporar microcapsulas con aroma en las fibras 
abrasivas son los siguientes: 

(1) Los materiales a emplear no deben afectar las 
propiedades de los adhesivos a base de resina 
fenolica empleados en la fabricacion de las fibras, 
para no alterar el desempefio normal del producto 
terminado tal y como es conocido por el publico 
usuario . 



15 (2) Las microcapsulas deben soportar las condiciones de 
presion y temperatura del proceso de fabricacion de 
las fibras, ya que de no hacerlo, estas no tendrian 
presencia en el producto final y el perfume se 
volatilizaria en el ambiente de la fabrica. 

20 

(3) Las microcapsulas deben ser susceptibles de rotura 
bajo las condiciones normales de uso de las fibras, 
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para asegurar asi la liberacion efectiva de la 
fragancia contenida. 

(4) Las microcapsulas no deben tener paredes porosas que 
5 permitan la difusion de su contenido al medio 

exterior con la consecuente perdida del perfume al 
ambiente . 

(5) Las microcapsulas no deben tener paredes que sean 
10 altamente solubles en agua o medios acuosos como los 

esperados en las condiciones de operacion normal del 
producto terminado, a fin de evitar el agotamiento 
del perfume en un estadio temprano de la vida util 
del producto. 

15 

La seleccion de las microcapsulas con paredes de urea- 
fomaldehido se basa en algunas de las propiedades que 
presentan con respecto de otras variedades de 
microencapsulados, entre ellas: 

20 
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(1) Poseen una composicion quimica que las hace afines a 
la resina fenolica, principal componente de las 
fibras abrasivas. 



5 (2) La estructura quimica tambien es adecuada para 
permanecer en suspension en resinas fenolicas 
(Neste-Dynea Co.), resinas acrilicas, latex (Rohm & 
Hass Co.), resinas de estireno-butadieno (allard 
CreeK Co. LTD.), emulsiones de acetato de vinil 

10 etilen (Air Products Co.), resinas de moleculas EVA 

y otras comunmente usadas en aplicaciones a 
sustratos de no tejido. 



(3) La estructura de las microcapsulas de 
15 polioximetilenurea es suf icientemente fuerte y 

estable para soportar tres fases criticas en el 
proceso de fabricacion de la fibra: humectacion 
(Roll coat), atomizacion (Spray coat)y curado . 



20 (4) 



Esta misma estructura permite tambien que las 
microcapsulas puedan ser rotas al someterlas al 
esfuerzo mecanico del uso normal de las fibras 
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abrasivas, favoreciendo que no se requiera operacion 
o esfuerzo adicionales para que el aroma sea 
liberado en el producto final. 



5 (5) Una variante sobre el mismo objeto de la presente 
invension es el hecho de que la misma estructura 
dela microcapsula pero con diferentes grados de 
dureza de la misma, permite una liberacion a 
diferentes esfuerzos mecanicos de diferentes 

10 elementos contenidos dentro de las microcapsulas por 

diferrentes grados de ruptura de las mismas. 



Para la determinacion de las condiciones de operacion en 
las etapas criticas del proceso, se realizaron baterias 
15 de pruebas de fabricacion de las fibras con fragancia, 
obteniendo los datos siguientes: 

Tabla 4. Relacion entre la cantidad de 



microcapsulas fragancias. 



Concentracion y 
microcapsulas en 
el Roll Coat 


Concentracion y 
microcapsulas en 
el Spray Coat 


Grado de 
identif icacion por 
el usuario 


4.0 


4.0 


7.0 


2.0 


2.0 


5.2 


0 


0 


0.5 


0 


4.0 


2.0 


4 . 0 


0 


4.6 



Todo expresado en porcentaje en peso 
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Donde el grado 0 corresponde al minimo nivel de 
identif icacion , mientras que el grado 7 corresponde al 
maximo nivel de identif icacion, esto desarrollado a 
traves de un panel de usuarios de la almohadilla de 

5 limpieza. Estos resultados fueron usados para crear un 
modelo que describe la relacion entre la concentracion de 
las microcapsulas en el adhesivo aplicado en el Roll coat 
o por el espreado y el mejor grado de fragancia o perfume 
identificado por el usuario. La tabla 4 establece la 

10 relacion encontrada en la presente invencion entre la 
concentracion de microcapsulas y la identif icacion de 
fragancias por el usuario de la almohadilla de limpieza. 
El modelo desarrollado para la fabricacion de la 
almohadilla de limpieza con fragancia explica las 

15 cantidades recomendadas de microcapsulas dentro del 
agente adhesivo o enlazante que arroja los mejores 
resultados para los usuarios bajo condiciones normales de 
uso domestico o comercial. El desempeno mostrado en la 
tabla 4 es aplicable en la combinacion de estructuras, 

20 materiales descrito en los objetivos de la presente 
invencion . 
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La relacion entre los componentes de la formulacion y los 
niveles de identif icacion del ususario muestran la 
importancia de agregar una alta concentracion de 
microcapsulas en el agente enlazante del Roll Coat 
5 comparado con el espreado de agente enlazante (ejemplos 
de relaciones de microcapsulas entre el Roll coat y Spray 
coat: 4:1, 3:2) . 

El proceso de manufactura con las cantidades recomendadas 
en esta descripcion establecen las cantidades de 

10 microcapsulas en el adhesivo o agente enlazante en el 
Roll coat y Spray coat que proveen los mejores resultados 
de nivel de identif icacion de fragancia por el usuario. 
La produccion del no tejido tridimensional conteniendo el 
elemento no tejido abrasivo que a su vez contiene el 

15 microencapsulado con fragancia o perfume se puede obtener 
con las condiciones preferidas mostradas en la tabla 5. 



Tabla 5 . Rangos de condiciones de operacion . 



Condicion - Etapa 


Rango 


Presion de rodillos - Humectacion 
del sustrato de fibra mediante el 
sistema Roll Coat 

Presion de boquillas - Atomizacion 
de mineral sobre la fibra 
semiterminada 

Temperatura de horno - Curado de 
resina fenolica 


30-90 kg/cm" 
3-5 kg/cm 2 
120-150°C 
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Estas condiciones permiteh que las microcapsulas, tanto 
en mezcla como deshidratadas, se depositen de manera 
uniforme por todo el espesor del sustrato de fibra sin 
que exista perdida o degradacion de las microesf eras . 

5 

Con el proposito de estimar la permanencia de 
microcapsulas de perfume a lo largo de la vida del 
producto, se realizaron pruebas, sometiendo a una serie 
de fibras muestra a condiciones que simulan el uso 
10 normal, empleando maquinas tipo lavadora de agitador 
circular en un rango de 1230 a 1250 revoluciones por 
minuto, en un espacio de 0.04277 m 3 , obteniendo: 



Tabla 6. Resultados de las simulaciones de uso. 



Tiempo de 
simulacion 
(minutos ) 


% de usuarios que 
identif icaron la 
fragancia cuando 
no se incluye 

detergente en gel. 


% de usuarios que 
identif icaron la 
fragancia cuando 
se incluye 

detergente en gel. 


10 


100 


95 


20 


90 


80 


30 


75 


65 


40 


60 


45 


50 


45 


25 


60 


20 


12 



15 

Donde los tiempos de simulacion son equivalentes a una 
escala estimada al uso comun de una almohadilla de 
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limpieza; 15 dias de uso son equivalentes a 30 minutos de 
tratamiento y 30 dlas de uso son equivalentes a 60 
minutos de tratamiento. Se obsrva que la fragancia 
producida por las microcaosulas sujetas por el elemento 

5 enlazante puede ser identificado 30dias despues despues 
de iniciado su uso, que es el tiempo de vida determinado 
para una estructura no tegida tridimensional constituida 
por un material no tegido del tipo del producto "Scotch 
Brite®" desarrollado por Minnesotra Minning and 

10 Manufacturing Co. Un estudio semejante aplica para 
productos faciales del tipo de Buff Puff® de la misma 
compnia . 

15 



WO 03/005876 



PCT/MX01/00048 



REIVINDICACIONES 



Una vez descrita la invencion se considera como una 
novedad y se reclama como propiedad, lo contenido en las 
5 siguientes clausulas: 



1. Un articulo abrasivo de limpieza para el tratamiento 
de superficies en aplicaciones de tipo domestico e 
industrial o de cuidado de la piel, donde dicho 
10 articulo esta comprendido por: 

a) Una red no tejida tridimensional constituido de 
material no tejido; 

b) Una cantidad de particulas de material 
abrasivo, mineral o polimerico adecuado para la 

15 limpieza de superficies, dispersas a traves de 

dicha red y adheridas al materil no tegido; 
dicho articulo abrasivo de limpieza caracterizado 
porque tiene una cantidad de microcapsules dispersas 
a traves de dicha red y adheridas a dicho materil no 

20 tejido. 
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El articulo abrasivo de conf ormidad con la 
reivindicacion 1, caracterizado porque dichas 
microcapsulas liberan su contenido al romperse por el 
uso normal del articulo. 

El articulo abrasivo de conformidad con la 
reivindicacion 2, caracterizado porque dichas 
microcapsulas estan conformadas por una pared de 
materil polimerico del tipo de polioximetilenurea . 
El articulo abrasivo de conformidad con la 
reivindicacion 3, preparado por la adision de 
microcapsulas con diferentes tamafios como por ejemplo 
10-250 micrones y diferentes resistencias en las 
paredes, de tal manera que el material contenido en 
las microcpasulas puede sr liberado a a diferentes 
esfuerzos mecanicos de uso. 

El articulo abrasivo de conformidad con la 
reivindicacion 1 a 4 preparado con la adision de 
microcapsulas y adherido por diferentes medios a una 
espuma natural o sintetica como poliuretano o 
celulosa . 
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El articulo abrasivo de conformidad con la 
reivindicacion 1 a 5 preparado con diferentes 
resistencias de microcapsulas y donde las 
microcapsulas con diferentes resistencias contienen 
materiales de en su interior, de tal manera que los 
materiales contenidos pueden ser liberados a 
diferentes esfuezos mecanicos de uso. 

El articulo abrasivo de conformidad con la 
reivindicacion 1 a 5 caracterizado porque el material 
contenido en las microesferas es de aplicaciones 
biol6gicas o para cuidado de la piel. 
El articulo abrasivo de conformidad con la 
reivindicacion 1 a 5 caracterizado por el hecho de 
que el contenido de las microcapsulas es un perfume o 
fraqancia seleccionado de las diferentes perfumes o 
fragancias con estractos funcionales y estractos 
escenciales o aceites. 

El articulo abrasivo de conformidad con la 
reivindicacion 1 a 5, donde el material abrasivo 
material abrasivo, mineral o polimerico adecuado para 
la limpieza de superficies, dispersas a traves de 
dicha red y adheridas al materil no tegido esta 
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comptrenddido por todas las particulas abrasivas 
finas conocidas, como oxido de aluminio, carburo de 
silicio, silicatos, talcos o carbonatos; o particulas 
polimericas como PVC, melamina o polietileno de ultra 
alto peso molecular. 

10. El articulo abrasivo de conformidad con la 
reivindicacion 1 a 5, donde dichas microcapsulas 
pueden contener como una extension de la aplicacion 
de este tipo de estructuras, no solo perfumes o 
fragancias como elementos aromatizantes, sino tambien 
antibacteriales y fungicidas como elementos 
desinfectantes, detergentes, jabones, desengrasantes, 
tensoactivos como agentes limpiadores o exfoliantes, 
astringentes y vitaminicos como compuestos para 
limpieza facial o limpieza de piel en general. 

11. El material de Limpieza Proceso para la fabricacion 
de una fibra abrasiva con perfume encapsulado, 
conformado por las etapas de: 

a) Preparar una red no tejida de fibras 

polimericas ; 
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) Aplicacion de un lodo a por lo menos una cara 

de la red no tejida por medio del contacto con 
rodillos recubiertos de dicho lodo; 

) Aplicacion de un lodo a por lo menos una cara 

de la red no tejida por medio del asperjado de 
dicho lodo; 

) Curado de los polimeros contenidos en el lodo 

por medio de horneado; 
caracterizado porque el lodo de las etapas (b) y (c) 
esta compuesto por: 



Resina fenolica 


20-65% 


Pigmento 


0.5-1.0% 


Agua 


12-30% 


Mineral oxido de aluminio 


15-65% 


Surf actante 


0.5-1.5% 


Microcapsulas con perfume 





12. Microcapsulas de perfume, caracterizadas porque se 
obtienen por la evaporacion de una mezcla compuesta 
por : 



Decametilciclopentasil 
oxano 


35-40% 


Fragancia base aceite 


25-30% 


Dietilftalato 


10-15% 


Urea 


15-25% 


Agua 


<2% 


Octametilciclotetrasil 
oxano 


<2% 


Metilsalicilato 


<1% 


ormaldehido 


<0.04% 
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